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Len , tálo nezná bylinku, dosáhla v posledních pěti 
letech , lakového zlepšeni a zvelebeni , že žádná hospo- 
dářská bylina se s nim rovnat nemůže ; — a budoucnost 
je pro len lak plná dobré naděje, že jsem si unární , vše- 
chno , co v hospodářských knihách a novinách k najiti a 
dočteni je z mojí skušenosli a sním pozorováním sesta- 
vili, a pro venkovské , obzvláště male hospodaře a hospo- 
dině k poučeni použiti. 

Mwtým ale napřed řicli , že mě jakýsi strach při té- 
to práci zajímá, poněvadž se k lomu slabým citim) a jen 
v té nádéji, že lulo prácy bez všeho zisku — a jen pro 
zvelebeni a rozmnoženi seti lénu v našem k ráji podnikám, 
a že moje dobrá vůle také dobře vykládaná a přijatá bu- 
de , — se k lomu osmělují. 


A. H. 


Připadnostf , 

které se při Setí lénu pozorovali mají, jsou následující: 

I. Na jakém poli , a po které bylině máme len seli? 

II. Které semeno máme k seli vžili ? 

III. Jak máme vzešle semeno pěslovati , abychom pěkt 
vlákno dosáhli? 

IV. Kdy máme len trhali y drhnouti — ak ule&eni 
kladati ? 

V. Jak dlouho máme len nechat rositi neb močili ? 

VI. Jak sušili a třili ? 

VIL Jak hachlovali } a k prádlu připravovali? 


I. Ha jakém polí, a po které bylině máme 
len seti? 

Rozličná pole , když se náležité vzdělají , nesou dobrý len, 
nejlepší však půda jest: zdravá, suchá, hluboká, pyskem smíše- 
ná , víc lehká než těžká hlína v prostřední silé. 

Polí k Jenu ustanovému nesmí židelná, to jest, dolní aniž de- 
štová voda škodili, slovem pole musí pečlivě volené, obzvláště 
připravované, taky jeho poloha, a ostatní okolnosti obmyšlené 
bytí, poněvadž len více než jiná bylina dobře vzdělané a v po- 
třebné síle stojící pole požaduje. 

Že len v hornatějších krajinách lepe nežli v kraji se daří— 
vá , jest každému známo ; čehož jediná příčina jest , že len ví- 
ce mírného tepla, a spíše vlhké a studené, než teplé a suché 
podnebí sobě libuje. Však i v našem kraji každé pole k lénu 
se nehodí ; — pole na nížinách a po slunku ležícý, předek ma- 
jí — poněvadž len v jeho outlém zrostu od tepla netrpí — a 
vlaha v takovém položení se ze země tak brzo nevylrati. Vel- 
mi písečná půda byla by tenkráte prospěšná, kdyby stále vlhkou 
byla. Takováto půda k seti Inu odhodlaná požaduje, jak jíž 
podotknulo, pečlivého vzdělání, za to má to dobré, že len vní 
rostoucí nezarustá trávou , z kterého ohledu peněz od pletí , a 
více lénu se vizýská. 

Nejjistější len se dáři po žitě , bramborách, řepě a jetelině, 
taky po rozdělaném trávníku, lepší po ovsi, než po ječmeně ; a 
protož to, neb oné pole, které k seti lénu upravili hodláme, se 
před zimou pod-orá, zjara pak podle potřeby jednou nebo 
dvakráte přeoře , a když tráva vyráželi počíná , se rovně a na 
přič rozvláčí. Při upravování pole i to připornenoutí třeba , že 
není na tom dosti 3—4 coule (palce) hluboko orati, jak to u 
nás y obyčeji jest; v Nizozemsku a v Vestíalijí , jakož se o 
lom dozvídáme , orají pro len o mnoho hloube, obzvláště tam, 
kde dobrá, úrodná a hluboká půda jest, tam orají na 12 až 
18 coulů; a za všeobecné pravidlo mají, tak hluboko orati, jak 
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jen možno jest, protože v hloubě vlastně ona dobrá a k zrustu 
potřebná síia a štáva nashromážděná se nachází. — 

Chceme -li pole co nejlépe pro len upraviti, musíme je 
místo dvojího jarního orání, hned po sklízeni ourody mělce pod- 
orati, a jak se úrostací tráva ukazovati počne, hned dosti hlu- 
boko preorati , a tak do jara ponechati ; čimž ostatky strništěte 
a tráva mezi brázdou se uleží, a poli novou sílu poskytne. — 

Komu by nebylo možná před zimou toto dvojnásobné orá- 
ní vykonali, af v pozdním podzimků pole hluboko podoře , a 
tak přes zimu v brázdách ležeti nechá, kdežto mráz půdu na- 
kypři a vlaha hodně pronikne. 

Není dobře pod len hnojili, poněvadž lehko by se stáli mo- 
hlo, že by len polehl, a tak více škody, než užitku přinesl; 
tolik jest jisto , že po hnoji nikdy tak jádrný len nedosáhnem, 
jako když ho do druhého užitku sejeme. 

Kdyby ale pole vydřené a hnojení zapotřebné bylo, je nej- 
lépe, v podzim hnojili, a mělce zaorati, zjara pak liluboko mí- 
sití, by hnůj s prsti (Humus) se dobře spojil, a tak poli síly 
dodal ; pro len se následující mrvy za nejlepší drží: Člověčí, 
slepičí a holuby trus, dosti uhnilí a krátký hovězí a ovčí hnůj, 
mydlářský popel, slel ze salarný, — dřevěný neb líhelný po- 
pel , obzvláště na v zešlí len posypány pro uchránění od mušek. 

Sejeme -li semeno do jeteliště, tu k jeho zdaření nejlépe 
prospívá zaoraná tráva ; neboř zelené zaorané byliny dobrou mr- 
vu zastávají. 

Vápno, koňská mrva jsou, tak jako svynský hnůj lénu uji- 
inavé. Máme -li pole ode všech hrud a travin, vyčištěné, a 
jak jíž povědino bylo, upravené začne se seti — kteréžto seti 
dle okoličnosti povětrnosti, povahy půdy, polohy pole, ano i 
často také dle směru hospodáře se řídi. Mnozí hospodářově se 
též řídi dle svých jistých předsudků, a protož se jistotou určili 
nedá , kdyby se setí semena vlastně započiti mělo. — 

Obyčejně rozeznáváme dyojí setí: ranné, od 15. dubna, až 
do posledního Maje (Května); pozdní, od 1. až do 13. Červná. 

Nej pří hodnější čas k setí semena jest , když se není mrazu 
více co báti , a pole víc měkké není, a průměrné teplá a dešti- 
vá povětrnost očekávali se dá. 

V našem hornatém okolí se obyčejné očekávají tak nazva- 
né „svatojánské deště tt a protož se obyčejně počíná setí semena 
dne 6 , 7., 8. Června a trvává až do sv. Anlouína , t. j. až do 
1 3. Června. 

Mnozí polní hospodářové lež udávají , že sete semeno na 
den sv. Jana křtitele t. j. dne 24. června jím již mnohokráte 
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dosti $e vyplatilo, O takovéto setí semena polní hospodář s 
největší pilností a opatrnosti se obstarává, nejradší po mírném 
a teplém deštíčku u večer ; kdež seinenko přes noc rozseté na 
povrchu země ležeti ponechá , by noční mlhou nejen nabotnalo, 
ale i zemi se obalilo, a napotom snadněji kličiti a pučití mohlo. 

Načež se druhého dne z rána lehce; mělce a dobře zavlá- 
či, aby žádné hrudy nezůstali — po čemž se bud kameným, neb 
těžkým dřevěným válcem co mlat uhladí. 

Válení má to dobré , že se každá hrudka roztlačí, a semén- 
ko sprstí se spojí, tak, že napotom jistěji, slejnějí a bujněji 
vschazi; — ano, že kdyby taky i silný líjavec setí utloukl, ků- 
ry na lakovém utlačeném polí k obávání není , pod kterou se 
často mnoho pučících semínek udusiti musí; (válcem ztlačená 
zem má tu vlastnost , že po deští se jako vápno naduje, a roz- 
padne). — 

Aby se pak stejného a bujného vschazení semena docílilo, 
jest třeba, jíž hned při rozsívání o to dbali; by se stejné roz- 
sívalo, co tu výhodu má, že takovýto len lak snadno nelehne, 
a se neskazí. Ostatně rnezi setím zdejším a Vestfálským není 
žádného rozdílu k pozorování. 

Kde se ale válcem hlazeni setby opomine, aneb kde válec 
po hotové není, tu jest nevyhnutedlně třeba, po uvláčení po- 
zůstalé brudy paličkami — nebo motykainy za sucha roztloucti. 
Mnozí polní hospodářové schvalují ovšem takovéto válcem vále- 
ní, jen na těžkých půdách; — však ale je mnohostrannou sku- 
šenosti potvrzeno, že i na kyprých neb lehkých půdách toho 
s prospěchem činiine ; obzvlášt jeli půda a počasí suché , poně- 
vadž v takto uválené půdě dříve semeno vschazi než v neuva- 
lene. Lnění semeno vschází obyčejně po zaseti pátý neb šestý 
den — pakli ale suchá povětrnost panuje , vscházivá o mnoho 
později, často teprv čtrnáctý den. 

II. Které semeno máme k setí vžiti? 

Semeno má býlí masy té, buclaté, blýskavé, těžké a čisté 
oděvši přísady; nesmí načuchlé , nebo spařené býti Nemáme - 
li domácí , dobré semeno , lak musíme při kupovaném tím po- 
zornější býti , abychom ho z dobrých ruk koupili , a že jistě 
sejde , jisti byli. 

Dále máme při lněném semenu pozorovali : 

1. Aby se čas od času semeno měnilo , t. j. nové ze stu- 
denějších krajin k setí volilo ; staré semeno k setbě vzaté musí 
po více let odpočívali, aby dobrý len neslo. 

2. Aby semeno k setí zvolené náležitě ode všeho trávního 


8 

ho semenka sproštěné bylo — by se tím vzrůstů trávin, což 
len velice hubí , předešlo — a práce při plení uspořilo. 

K víčíštění tohoto semena hodí se nejlépe tak nazvaný 
„fofr“ (Kun), který polním hospodářům známy jest, a kteréhož 
také k vyčištění semenka jetelinového potřebujeme. 

Rovněž i s tím samým prospěchem používají se žejbrovny 
neb klemperny — při kterýchž obzvláště pozorovali se musí, 
aby tak postavený byly, aby po nich semeno vahavě po sytech 
postupovalo. 

Stává se, že mnozí polní hospodářové toto pucování naden- 
níkům svěřují, a jím, od míry platí, — lepší jest, když se plat 
na den domluví — poněvadž od míry placené semeno nikdy tak 
pékně vyčištěné nebývá ; třebas toto víc koštuje — to čisté se- 
meno všechno vinahradí. 

My máme v našem pokrají dvoje lněné semeno v obyčeji, a sice : 

1. Len s hlávkatna (ířtanftíein) , které na slunku samy od 
sebe pukají a semeno pouštějí — a 

2. Len s hlávkatna (SrefcMein) , které se mlátit musí , aby 
se semeno vidobylo. Potom máme semena, které z rukou hand- 
lírů podosahujeme , a sice: Ruské, pod jménem Rigoš (9iicimter) 
Pernouš — ( s $entauer) Líbouš — (Sibattev) VíndouŠ — (5Bin/ 
batter) ; pak Nizozemské, Vestfálské semena, která ale ještě vel- 
mi málo nacházíme; poněvadž Ruské semena pro naše podnebí 
nám lepší službu činí. 

Len s otevřenýma hlávkami dá více semena a málo vlákna, 
nemělby se tehdy tam ani síti , kde vydobytí vlákna hlavní věc 
jest, poněvadž na semeno setý len, se nikdy nevyplatí, tak, jak 
když taky pěkné vlákno vydobidem. Len shlávkama tvrdými, 
které mlátit musíme , jest pro nás nejlepší , nebo dá dost seme- 
na , i krásného vlákna. Mezi kupovanýma Ruskýma semenama 
známe za nejlepší , Rigouš a Pernouš. 

Pro naše potřeby se dost pěkného a dobrého Icnu doděláme, 
když semeno s chladnějších krajin, jako od Ždára, Nového mě- 
sta, Rožinky a t. d. potahovali budeme. 

Máme - li semeno dobře zaseté , tak nám nastane práce. 

III. Jak máme zaseté; a jíž sešlé semeno pě- 
stovat!,, abychom pěkné vlákno podosálili? 

Přijde -lí nám na zaseté semeno náhlý déšť , lak že pole 
pěkně zadělané, tak říkaje v maltu se obrátí, — a nezůstane - 
li pošmourno, tak slunko nám kůru na leně udělá, kterou se- 
mínko protlačit nemůže , — a kdyby se tu hned nepomáhalo, 
málo by z lénu bylo. — Zde máme prostředky. 


a) Kdyby brzkého deště k očekávání nebylo , musíme, 
když pole něco obesclme k večeru takové ovčíma přehnuti , á 
uc!)0 

b) Lehkým válcem , jenž krátko tupými hřebyky kolem opa- 
Iřen jest, pováleli. Taký, když 1 — 3 den takový příval na se- 
meno přijde, muže se ještě s lehkou bránou převíecti. 

Dosáfmeli len 4 neb 8 coulu výšky, tu nastane práce, kte- 
rá ku zdařeni lnů velmi potřebná jest, tu počne plení, t. j. či- 
štěni lnu od bejle neb záhubné trávy. 

Za vlhkého však počasí, není hodno len pleti; — a musi- 
li se to za suchá stát, musí se pletí opatrné vykonali. Aby 
len čísle vypleň byl, a se neporanil neb nepošlapal, jest rádno 
tuto prácí sloje , s bosýma nohama vykonati; nikdy ale sedě. 

Plevel se musí u samé země uchopili, a dokonalé s celým 
kořenem vytáhnouli — neboť se stává , že křehká bylina pře- 
trhnutá napotom opět z nova vyráží , kdežto se pleni upělovati, 
a výlohy se tím s dvojnásobní — jinak , kdyby se to opominu- 
lo by se málo a nečistého lnu vydobylo. 

Má -li kdo velký kus Jenu k plení; nejlépe učiní, když 
mnoho plevaček najednou najme ; což tu výhodu má , že len 
tak snadno nepřeroste, práce a potřebná dohlídka se uspoří. 

Plevačky se rozděly po záhonech , a opatrně v práci po- 
kračují, by nikde škodlivé traviny nenechali. Také jest prospě- 
šné, pleli proti tahu větru, by se ohnutá vlákenka opět narov- 
nala ; jakož i na to hlavní zřetel se bráti má , by plevačka vy- 
plety záhon dříve neopouštěla, dokavádž všechnu položenou vy- 
pletou trávu nesebrala a neodnesla, nebo v pádu zapomenutí toho, 
by ono plevelem zakryté místo lénu prázdné ostalo. 

Pozorujeme - li, žc len tuze bujný býti počíná, tehdy mu- 
síme hleděti něco připravili , aby nám nepolehl. Když takový 
bujný len na malá místa ukazuje , tehdy tomu často předejdeme, 
když lešení nad ním na takový způsob, jak při bílení plátna, 
uděláme, kdež to len proroste a pak se položili nemůže. 

V Nizozemsku hned po zasetí na len březové neb jiné ha- 
luze pokládají , co též položení lénu zamezí. Hrozili nám len 
na čelem poli se položití, a neb již se položil, tak musíme len 
prohlednouti, zdaliž již vlákno má, čili ne? — Má- li, tak se 
žádná škoda neučiní , když se len vytrhá , a semeno se oželí ; 
— kdyby ale len polehl, a ještě žádné jádro neměl, tak dobře 
učiníme, když po poli, — klíčky podle uznáni na krok neb 
širší protrháme, s tím aspoň ten ostatní len udržíme, a vlákna 
i semena nabudeme. 

Hale musíme pozorní býti; jestli se nám do lénu mušky 
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(mžice) nedali — toto zlé jest jen při raných lenech k obá- 
vání. 

Co se ale pri Červnových nikdy nestane , poněvadž nás 
skušenost učí , že tento hmyz jen tak dlouho se na leně zadrží, 
— až uhoř nik (Senctofafer) k spatření jest — kdybychom ale 
do toho pádu přišli, že by nám tyto zlí hosti naše semeno ob- 
sípali , tak je dobré len popelem , sádrem (®tpfem) za rosi po- 
sípati ; obyčejně ale dešt těmto hmyzům konec činí — proto se 
jím len odroste. 

Dál-lí nám pán Bůh pohodlného povětří, a byli -li jsme v 
obdělávání pole pilní , pri semeně pozorlivý a v pěstování setí 
přičinlivý, tak nás jistě krásný len z jeho nepřirovnanou zele- 
nou, a v květu modrou barvou obveseluje, a my se těšíme na 
radostnou prácy. 

IV. Kdy máme len trliati , drhnout! a k ule- 
ženi vykládat!? 

Nejlepší čas k trhání lnu jest tenkrát, když rostlina ze ze- 
lené do světlo - bledé, požloutlé barvy přechází, a když lněné 
stéblo na dvě třetiny od zemy pérí (lístečky) tratit počíná, a 
stopky lněných paliček ztuhnou, a když hlávky již ztvrdlé, se- 
meno výrostlé, jadýrka né více mličnalé, ale také ouplně do- 
zrálé nejsou. 

Před líháním rnusí hospodář sebou dorozuměnu býlí, zdaliž 
jadrné vlákno , a špatné semeno; — nebo dobré semeno a mé- 
ně jadrný len míti chce. 

Y prvním pádu musí trhání pocit, když hlávky se zapalo- 
vat začínají, — v druhem pádu musí ale len tak dlouho slát 
nechat, až semeno na čisto vyzrálé jest. 

Výmínka tohoto jest v pádu takovém, když hustý len prud- 
kými deštmi lehl , a naděje není , že opět větrem vstane ; tu 
musíme semeno oželili, a len i před květem vytrhali, prvé než 
dlouhým ležením hniti počne. 

Dále pri trhání Inu musíme pozorovati: 

!. Aby se to nedělo za příliš suchého, ani mokrého poča- 
sí, protože v mokru trhaný len často dostává skvrny, které se 
napo tom vybyl iti nenechají. 

2. Lněná vlákna musejí se při trhání více u hlávek, než u 
kořenu beze vší trávy chápali, kořeny náležitě oklepati , a v 
hrstech srovnati , pak ná sebe složití. 

3. Vytrhaný zelený len se musí buďto hned za zelena od- 
trhnouti, aneb před drhnutím na poli rozložití, by dobře zaschl. 
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4. Hrstky vytrhaného lnu nesmí dlouho na sobě leželi, pro- 
lo že len hned dvojí barvu dostane. . 

5. Jest zapotřeby, aby při trhání len se rovnal, to jest 
dlouhý s krátkým se nezmichal. 

Když len vytrhaný jest, musí se na zaschnuti buďto na 
trávník , anebo na strnisko vyložiti. 

Toto se musí co nejtenší státi, a na to dbáti, aby, když 
na jedné straně len suchý jest, se hned obrátil. Máme -li len 
dost suchý, tenkrát pokračujeme k drhnutí hlávek; toto se děje 
v ten sarný čas, buďto při domě, a nebo na tom samém polí; 
z toho vyplývá ten užitek, že hospodář semeno dostane, a že 
potom len mnohém lehěejí se odležet a nebo taký močit nechá. 

Sem a tam v Belgijí se len se semenem do vody k uleže- 
ní klade, co velmi jadrné vlákno dat iná ; u nás netrouvám, že 
bychom kdy toto následovaly. 

Drhlen jest nástroj jednoduchý a každému známy. — 

Když na polí len udrhnout máme , přidělá se hřeben do 
dřeva, a prostře se pod nej plachta, aby semeno na zem ne- 
přišlo; hrstky žebrané, a přes kříž přeložené dítky k drhlenu 
donášejí. Drhlec vezme hrstku, drhne konce její, pak jí vez- 
me v prostředku a protáhnu jí celou skrz drhlen, klade jí tro- 
chu na přič přes kříž , pak se len syáže do otypky, a dá se na 
místo, kde se odležet neb močit má. Hlávky a semeno vytr- 
hnuté můžeme buďto na prostiradlech na slunku — a nebo na 
větrných půdách, doma usušili, a pak jich do beček nebo na 
hromady složití a tak k budoucí potřebě přeskovati. 

Když máme tuto práci skončenou, nastává nám ta nejhákli— 
vejší práce, od které nejvíce zaleží, zdaliž pěkný jádrný len 
dosáhneme; a sice: 

V Odleženi, močeni čili rosení lna, a jak 
dlouho toto trvati má ? 

Každému hospodářovy, který se setím lénu zabývá, zná- 
mo býti má, že len, jak ho s pole sklidíme , pozůstává z vlá- 
kna (líka) a tvrdého dřeva , které z bylinným klíhem ( s ^flanjcn> 
kin) v jedno spojené jsou. 

Abychom vlákno od dřeva odloudily , musíme prostředek 
užívat, čím bychom ten bylinný klíh odstranili, a tak vlákno ód 
dřeva odloučili. 

Máme k tomu hlavní věc vodu , která ten klíh rozmočí ; a 
užíváme toho na následující spňsoby: 

1. Budto na poli pod šírým nebem rosou, deštem, vzdu- 
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chem (parou) a slunečním a měsíčním světlem, slovem: naše 
obyčejné polní močení ; 

2. složení lnu do vody studené, běžící a nebo stojící; 

3. složení Inu do kadí a močení teplou vodou, s přiložením 
£ pt. ostré salajky T J n sirkový kyselím ( s Jřac!) Chevalier Claussa.) 

ad 1. Při odložení neb rosení máme dvojí spůsob k pozo- 
rování, ono se děje buďto na podzim — neb na jaře. 

Na podzim se vykládá větším dílem na strniška, a je zapo- 
třeby, aby se, jak již se povídalo, co nejvíc z tenká rozložil a 
několikráte obrátil, aby stejnou barvu dosáhl. Na jáře bývá len 
na sníh vykládaný, když ke konci Února neb začátku Března 
již sníh trochu měkne , a náděje je , že se brzo sněhem zame- 
te; — pri obojím vykládání musíme pozorlívý býti, abychom len 
konccmí proti hornímu větru obrátili — a tak uškození a odne- 
šení lénu zamezily; dále musíme býti pozorlívý, aby se nám len 
nepřeleže! , musíme po 4 nedělích často probu bráti , a když 
nám vlákno se od dřeva od spodu až k vršku odloučí, musíme 
se zbíráním pospíšili. Len na jaře vykládaný bývá bělejší a 
prodajnější; y podzim vykládaný ale pro dům pevnější. — 

ad 2 fy 3. Močení ve vodě je u nás v krajích při kono- 
pích něco obyčejného a starého, za novějších časů začal se len 
taký ve vodě močiti , a sice podle způsobu Nizozemského, buď- 
to v potokách v běžící, nebo v jamách stojící vodě; také jsou 
společnosti, které v kádích v teplé vodě len moči, a k tomu 
salajku a sirkový kislik použijí. 

Poněvadž lény, které na způsob Belgičanů ve vodě močené 
jsou, před polním uležením předek mají, tak ty prospěchy se- 
stavují, které při takovém močení se nacházejí. 

1. Při močení vodním není len tak mnohým proměnám vy- 
staven, jako při močení polním; kdežto len dlouho rozprostře- 
ný, všemu počasí podlehnouti musí; obzvláště za vlhkého po- 
větří se musí stále obraeeti, a se dlouhým takovýmto cucháním 
teprvá zhledalo, že docela urnočen jest, neb až i nastávající 
zírna k uklízení ho nutí; z čehož vysvítá, že polní močení více 
práce, času, výloh, a mnoho nepříjemnosti přináší. 

2. Močení ve vodě se spěšněji ukončuje. 

3. O mnoho méně seho roscucháa stratí, než při močení polním, 

4. Len nabývá krásné, stejné a světlé barvy. 

5. Lněné vlákno přichází vodním močením k větší pevnosti 
a jádru; nežli až potud u nás známo jest. 

6. Len nabude svou pěknou a světlou barvou předběžné 
oupravy do bělidla ; tak že plátno, které s příze takové utkáno 
jest, napotom při bílení tak tuze trpět nemusí, jako jiné. 
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Při močení lnu ve vodě se takto pokračuje. 

Hned, jak sc len vytrhá, se do. stodole sveze, a tam se 
za zelena na drhlině odrline. Aby pak zelené hlávky, při dr- 
hnutí se nepotlačily a neporanily , jest zapotřeby mlat obložit 
deskamy. 

Len drhnutý se v snopky | střevíce tlusté sváže , úvazky 
povolně utáhnou , a tak zhotovené a uchystané do vody křížem 
aneb jeden vedle druhého naloží, nebo na dolní konec postaví. 

Tyto vrstvy musejí se vždy podle hloubky vody řídili, aby 
pokaždé voda celou vrstvu příkrila. Při nakládaní lnu do vody 
jest zapotřeby, aby pro každou vrstvu ve vodě místo vykolko- 
váno bylo, aby snopky ven vyplavati nemohly. Pod každou 
vrstvu se nastele slámy, aby len na bláto ležet nepřišel, potom 
musí vkládač do vody vstoupili, by snopky na sebe a nebo ve- 
dle sebe mítrnem skladal , aby se vrstva nerozpadala. Když len 
složený máme , nastele se naň 5 — 6 coulů tlusto dlouhé slá- 
my, na kterou se odkorky, neb desky nakladou, a na ty dá se 
těžké kamení, tak , aby i desky pod vodou byli ; dálé musíme 
pozor míti, aby len z vody nevyhlídal , sice by močení stejné 
nebylo. 

Nejlepší se uznává voda rybníčná , stojatá , čistá , která se 
na len napustit, a zase spustit může, když k tomu tuně nebo pří- 
hrady vyhotovené jsou. 

Močení lnu v rybníkách , kde ryby nasaděné jsou, není 
rádno , poněvádž ryby z toho smradu rádi pojdou. 

Jamy, čili tuny je nejlepší kamením vyzditi, a neb dřevem 
vyroubyti, a tak zřídili, aby se voda napustit a spustit mohla; 
další pravidla při takových jamách jsou: 

a) Aby dokonalé vodu drželi. 

bj Aby se raději podlouhlé, než příliš hluboké zakladali, 
poněvadž voda v hloubce studenější bývá, což močení prodlu- 
žuje. 

cj Aby se zakladaly na výslunní — a pakli by to býti ne- 
mohlo, aby aspoň voda z vysluného místa tam vedená byla. 

Skusylo se, že len do jam vložený, v následujícím času 
uležený byl ; a sice : — když voda byla 
20° teplá v 6 dnech 
17° * 8 „ 

*5° „ 9 „ 

12* „ 14 „ 

n° „ 19 * 

Znamení, že len dosti uležený jest, jsou: 

1. Když lněné vlákno ze snopku vytažené, mezi dvěma pr- 
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sty od spodu nahoru bez těžkosti se smekne , neb dolu stáhne, 
to jest, když lněné vlákno náležité od stébla ěíli pazdera se 
oddělilo. 

2. Když oloupené pazdero jest tak křehké, že se jako sklo 

láme. 

3. Když hodíme několik do věnecka svynulýeh vláken na 
yodu, a padnou -li pod ní, — jest len jíž dosti umoěený — 
pakli se na vodě vznášejí, není močeni ukončeno. 

Ne jedno neb druhé z těchto udaných znamení, ale všecky 
tří dají jistý důkaz dokonalého umočení lnu. 

Tento čas napřed udali , to jest dlouholiby zelený len ve 
vodě ležet a močit se měl , jest nemožné , nebo v tom rozdíl- 
nost vody, podnebí a noční počasi rozhodnouti musejí, obyčejně 
se to mezi 6 — 19. dněma sláva. Čím zralejší len, tíin déle 
ve vodě leželi musí. 

Uznali jsme podle těch udaných znamení , že len úplně 
umočen jest; tu se z vody vytáhne, náležitě každý snopek v 
čisté vodě přepere, by od všeho neřádu očištěn byl , a potom 
se náležitě vysáknouti nechá. Po vysáknoutí se na trávník neb na str- 
nisko rovně a z tenká každé vlákno náležitě protřepané a oddělené 
rozetře, kdež v 24 neb 36 hodinách ku podivu bílý se okáže, 
jestli dokonalé umočen byl. Pak se ponechá 5 neb 6 dni leže- 
li , po kterémž čase se obrali a vyschnouti nechá. 

Rosa a vlhké deště tomuto , tak rozprostřenému Inu nejen 
neškodějí, nýbrž i k prospěchu jsou, že len potřebné měkosti 
a jádra nabude. Taký rnístami takový z vody vytažený len do 
kapliček neb kopek stavějí, a tak ho uschnouti nechávají. Toto 
byleni Inu trvá obyčejně 8—10 dni a neb tak dlouho, až se 
shledalo , že se uschlý len mezi prsty náležitě vyume , a čisté 
Ylákno okáže, což každému polnímu hospodáři všeobecným dů- 
kazem úplného uležení a umočení jest, který se napotorn jak 
obyčejně sesnopkuje , a k budoucí potřebě buďto do stodol neb 
jiných schránek uloží. Močení v teplé yodě se děje nejvíce v 
kádích v kterých se len tak jak již udáne bylo , uloží Uložení 
toto má pro fabriky velké výhody pro naši domáci potřebu, zdá 
se ale drahé býti a potřebuje ještě větší opatrnosti, poněvadž 
za 24 — 48 hodin len již odležený bývá. 

VI. Jak máme len sušili a tří ti* 

Sušení lnu stává se na rozličný spůsob; mi sušíme v sušír- 
nách, v pecech, a také jen na slunku. 

V sušírnách sušený len má předek před v peci sušeným, 
na slunku sušený má ale předek před tímto obojím; však nelze 
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toho vždy použiti, jak by zapotřeby bylo, poněvadž by se s le- 
nem až na jaro neb lelo čekat muselo, proto že na podzim slu- 
nečko již tak parné není, aby len tak skrehl, že by se tríti 
nechal. V sušírně a v peci nesmí teplo nad 40° býti , sice by 
to vláknu škodné bylo , a mastnosta lnu by zmizela. 

Len suchý se bud na obyčejný spůsob na vůbec známé trd- 
lícy ohýba a tře, nebo se na mlate neobyčejným nástrojem ; to- 
tiž osmí nebo dvanáctihranou paličkou poláme čili potluče. 

Při třeni lnu jest ještě k pozorování, že, chceme - li čistého lnu 
vydobyti, musíme hned při ohybování a při tlučení malé hrslkybrá- 
ti, a od kořenu neb od řítele začiti, a tak dále ku hlavě nebo k vrcholu 
pokračovali, hrst často obrátili a skrze medlícy protahovati, aby 
pazdero náležitě odpadlo, a když se až k vrcholům takovýmto 
spůsobem postoupilo, teprv se u kořenu uchopí a na čisto vytře. 
Že nejprospěšnějši jest, dobře vytřený len v svazky (klouby) 
svázali , a potom v bečkách neb na jiném suchém místě uložiti, 
je zajisté každému hospodáři a každé hospodině známo. 

¥ 11 . Jak se má len Iiaclilovati a k prádlu 
připravovali ? 

Až posud se v našem pokrají utřený len jen hachluje a pak přede. 

Takové upravování Inu ale nedostačuje , aby z něho napo- 
tom tenká a pevná příze upřisti se dala. Ve Vestfálsku, jehož- 
to spůsob při setí lnu a prádle — v Andrsbachu, v Cechách a 
odtud na Moravě v Imramově, ná Rožince etc. etc. uveden jest, 
se ta upráva jedině tím docílí , že len před hachlováním škra- 
beme a tlučeme ; což se následujícým spůsobem stává : Vezme 
se hrstka lnu, která se na malé dílky tak rozdělí , aby každý 
ten dílek pohodlně v ruce se držetí mohl, a uchopí se u koře- 
nu do levé ruky ; a zatím ukazovatel právě ruky tento dílek 
pročeše, každé nerovné ležící vlákno odtáhne, a nahoře k díl- 
ku připojí. Když len na ten spůsob dobře pročesán a urovnán 
jest, jakoby dole sříznutý byl; tehdy o něco vise nad polovícy 
se tento dílek na prsty na spůsob uzle obtočí, by se při škra- 
báni pevně pohromady držeti mohl. 

Ku škrabání jest zapotřeby kůži a škrabačku. 

Kůže pozůstává s kusu 15 — 18 coulů dlouhého rovně 
tak širokého, který na kameně vytlučen a vyhladěň býti musí. 

Škrabáček (také stiráček nazvan), má podobu tupého nože, 
který s ocelu zhotoven býti musí. 

Škrabání neb stírání lnu děje se takto: 

Dělník sedne na nízkou stoličku, maje kůží, jenž na hoře 
háčkem opatřená je, na tkaničce zástěry tak upevněnou, by po- 
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hodině na klíně lcžeti mohla. Na to Yezrne do levé ruky při- 
chystaný len za souček, a rozloží ho velmi tence po té kůží; 
pravou pak rukou , ve Které škrabáček ležatě drží, škrabe onen 
po kůži rozložený len vejmi z lebka po délce dolu, a tak často 
je obrací, až všecky nečisté, rezivé vlákna se docela odstraní. 
Tu je ale velké pozornosti třeba , aby se při lom škrabání Inu 
Yelice netlačilo, poněvadž by se přelrhal, pročež vždy jen leh- 
ce a dlouho tážné hladino. 

Když pak jest tato první polovice dostatečně vyškrabaná a 
tak vyčištěná, rozváže se souček, a zas se na vyčištěném kon- 
ci udělá , kdežto se zase druhá polovice předešlým způsobem 
škrabe , až oba konce , následovně celá hrstka vyčištěná jest. 

Tato po prvním škrabání pozůstalá hrubá koudel může se 
spřisti na domácí tlustou přízi, uškrabané ale hrstky dají se po 
několika dohromady a zavinou se na spůsob tvrdé zemličky, I 
která se potom paličkou na připraveném k tomu špalku opatrně 
tluče. Při tomto tlučení pozorovali musíme : 

1. Aby se toto tlučení více lehkou obratnosti, než sílou 
těla vykonalo, sice by se len přelloucti mohl. 

2. Aby te len při tlučení tom patřičně obracel, aby na všech 
stranách stejně tlučený byl, a stejně jemnosti nabyl. 

Pak - li len dostatečně stlučen byl, čímž se jemu potřebná | 
měkost dodá , jest ještě zapotřeby, ten samý len od odstátní ne- 
čistoty docela osvobodili, spojená vlákenka v jeho jemnější vlá- 
čení rozděliti, a sem a tam ještě nepořádně v délku ležící vfa- 
senička do rovnosti a pořádku uvédstí , což se hachlovánůn docílí. 

Hachlování se z s vykonává sedě, — přičemž se kachle na 
klín uloží, nebo, hachluje-lí se na hachlovací stoličce, tuhachle, 
když len tuze zcuchaný jest, a lehce protáhnout! se nedá, neu- 
stoupí; — čímž tenká vlákenka nevylmutedlně se přeirlmouU 
musejí, což se, leží - li hachle na klíně, nestane, proto že 
hachla upevněná není. 

Při hachlování hleďme ještě na to, aby se len n8 malé dílky roz- 
dělil, potom pevně na prostřední prsty obtočí), a tak zlehoňkanejpr- 
vé na hrubé čili řídké hachly ; od horního konce hachlovati začal; 
pakli na této vyhachlovaný jest, rovně tak se na husté hachly pokra- 
čuje, přičemž ještě připomenout! zapotřeby, aby se nejenom oba kon- 
ce Inu, ale i prostředek hrstě náležitě a dobře prohachloval ; jakož 
í kořeny čili řitoly poznamenali, odkud se přísti um. 

Jedná- li se ale o to, aby len dosti jemný, na tenké prádlo 
se hodil , zapotřeby jest , jej po prvním škrabání a tlučení ještě 
jednou škrabali, a je-lí potřeba í tloucti, apakteprvna přede- 
šlý spůsob na obojích hachlách čistě vyhachlovati. 




